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SLAG PAVEMENT AND PROCESS FOR ITS PRODUCTION 
A slag pavement, composed of a layer having a high supporting force and 
a layer having a high wear resistance, wherein the high supporting force 
layer consists of materials generally used for slag pavements, for 
example a mixture of a milled crystalline blast-furnace slag hardening in 
gas containing carbonic acid, and of a granulated blast-furnace slag 
hardening in an alkaline solution, while the wear resistance layer is 
constituted by a mixture of cement and mineral fragments, in particular a 
mixture of blast-furnace slag cement and slag fragments. 
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THIS PASE BLANK (uspto) 



ministers ROYAUME DE BELGIQUE 

des 

AFFAIRES &CONOMIQUES 



Direction Q6n6r*Je de i' Industrie 



SERVICE 

DE LA PROPRl£T£ IN DUST R I EL LE 



A*'. 




BREVET D INVENTION 



Le Mraiitre des Affaires Economiques, 
Vu la loidu 24 mat 1854; 

Vu la convention d' union pour la protection de la proprute Industrie lie ; 

Vu le proces-verbal dresse le ^^jS^si^ _ 19 J£.~ ..... a ..^.l h 

aa Greffe du Gouvernement provincial du Brabant ; 

ARRETE : 

Article 1" - // est dclivrd a j&ikdk ^jfate^L .^....<£L. 

/SC...- 



§ an brevet ^invention pour ; .^.i^ 

£ - - 



0 

c3 faisant Vobjet d'ane premiere demands de brevet qu declari avoir de~pos4e 



Article 2. — Ce brevet lui est dilivri sans examen pre°alable, h ses risques et p4rils t 
sans gar antic soit de la riolite, de la nouveauU ou du miriie de 1' invention, soit de ['exacti- 
tude de la description, et sans prejudice du droit des tiers. 

Au present an&tc* demeurera joint cm des doubles de la specification de V invention (m£- 
miir& descriptif et ioentuellement dessins) signes par VinUressi et dtposes a I'apput de sa de- 
mande de brevet 

Bruxelles, le 



Pour lo Mmfttr* et par d6l£gaHon : 

Le Dlrectaa, Chef da Service : 
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ROYAUMH DE BELGHSlil^- 

MINIST6RE DES AFFAIRES Ec6mO«IQUE$ 
8REVET (invention if -4^8^97- 

DEMANOE D^OS^E, I V. 1335 

BREVET ACCORBi par arre^ ministenel iu31_ 




SooiStS dite Fried.Kmpp Aktiengesellschaf t & Essen 



Pav6 de laitier et proo6d6 pour sa fabrication. 

Convention Internationale: Demands de brevet 
AlLemagne du 13 Avril 1934. 



B/B 

34/96 d 



Pour le revetement de routes, il a d€ jit 6t6 propOE 
diff Srents genres de pavSs fabriqufs & partir de laitiei 
qui oependant ne satisfont pas \ toutes lea conditions d 
pavSs de oe genre, en particulier au point de vue de leu 
fabrication et de leurs propri<5t6s. II imports principal 
ment qu'un pav$ de laitier possede une foroe port ante 61 
et une resistance £Lev$e & leisure, conserve tou jours us 
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surface supSrieure assurant une bonne adherence et so it 
suffisamment poreux pour peimettre le passage de 1 'humidi- 
ty dans las deux sens & travers son. epaisseux; en outre, 
il doit peuvoir etre fabriqttf et d^placS de maniere Scono- 
mique, surtout aveo des moyens aassi simples que possible 
et eu uil court espaoe de temps. La present e invent ion a 
pour objet de satisfaire & ces conditions, \ savoir essen- 
tiellement aa moyen d*un pav£ de laitier, consist ant eu deux 
couches, dans lequel la couche inf Srieure possfcde une force 
port ante suffisante et la couche supdrieure possfcde une re- 
sistance 61ev6e a leisure. 

Pour la couche inferieure port ante, on emploie, con- 
formant \ l f invention, les matilres habituellement uti- 
lises pour des paveg de laitier, par example un melange 
consistant en laitier de haut-fourneau cristallin, broyS* 
dnroissant dans des gas renfermaat de I'aoide oarbonique, 
et en laitier de haut-fourneau granule, durcissant dans une 
solution aloaline et se soLidifiant It l'etat vitreux. C'est 
ainsi qu'on peut ohoisir, par example, un melange de farina 
de laitier et de sable de laitier dans le rapport 30:70 ou 
dans un autre rapport de melange, ou aussi un melange de 
90 % de sable de laitier et 10 % de chaax* La couche sup£- 
rieuxe du pav6 consist e en un melange de ciment et de frag- 
ments min^ranx; un melange de ciment de haut-f ourne aa et 
de fragments de laitier comrient partioulifcrement & cet 
eff et* On peut, pour obtenir un me ill em durcissement de 
cette couche, encore y aj outer de la f arine de laitier ou 
des mati&res augment ant la resistance & l ! usure f par exemple 
des f luatea, du oorindon* des carbures ou aussi des copeanx 
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de fer ou d'autres metaux. Un example de realisation c 
nouveau pave de laitier est repre&ente sur le dessin 
ci-joint en une vue en perspective* 

Les matifcres, employees pour oonstituer la couch 
inferieure du pave, cosmmniquent \ celui-oi une grande 
foroe portante, tandis que aa ooucite sup^rieure possfcd 
une grande resistance & Insure lui permettaat de supp 
ter le txafio aotuel et conserve de bonnes proprietes 
d f adherence* En outre, le pave poss&de une porosite* q 
laisse passer l f humidity i, travers son epaisseur dans 
deux sens* 

On peut, aveo les paves de laitier suivant I'inv 
former de manifcre simple et en peu de temps un revetem 
de route analogue aa rev§tement de be ton et aussi le r 
rer; il n'est pas ndeessaire de prevoir des joints de 
tion particuliers, ni d'attendre longtenrps pour le dor 
ment avant la mise en service d'une route ou d f un endr 
r Spare, 

Conf ornament \ I 1 invention, on prepare ce pave d 
tier de la manifcre suivante: on verse librement, l f une 
dessus 1' autre, dans un moule approprie, les matieres i 
sees pour oonstituer ses deux couches et ensuite on le: 
& una pression* Les produits ainsi obtenus sont, en vu< 
leur duroiBsement, sounds %. 1* action de gaz chands ren: 
mant de I'aeide carbonique, & une temperature de 100° . ( 
exemple, tels que des gaz d v eohappement de moteurs \ gi 
dea reohauffeurs d'air souffle ou analogues; on pent ei 
ameiiorer le duroissement des produits, obtenus par coi 
pression, en a j out ant de la farine de laitier & la cout 
superieure du pave, consistent, oonf ornament & l'inven 

a 
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en oimeat et fragments mfnfirsax. Le duroissement s'effectue 
en 30 & 50 heures environ* 

Le proo6d6 suivant 1' invention oommnnique une bonne 
ooh£sion am couches du par6 et est simple et 6conomique, oar 
il u'exige que pea de place, pen de temps, pen d'appareils 
et d 1 operations pour sa realisation* 
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t s n d i o a t i o n s . 



10 - Un pavd de laitier, compost d'une couche poj 
dant une grande foroe portaate et d'une couche jossSdai 
une graade resistance & I'usure* dont la couche & gram 
foroe portaate consiste en matifcres habituellemeat emp] 
pour des pavds de laitier* par exemple en ua melange d< 
tier de haut-fourneau oristallin, broyS, durcissant dat 
gaz renfermant de l'aoide carbonique, et de laitier de 
fouraeau grairalS, durcissant dans une solution alcaline 
dis que la couche resistant \ l'usure est constitute p£ 
melange de oiment et de fragments m$n€raux, en partiou] 
de oiment de haut-fourneau et de fragments de laitier* 

20 - Un proo6d6 pour la fabrication de pavSs de 1 
suivaat I 0 * caraot£ris6 en ce qu'on superpose les couoh 
dans un moule et qu f on les y oomprime et en ce qu'on du 
les produits, obtemis par cette compression, dans un gs 
renfermant de I'acide carbonique. 

3° - Un mode d 1 execution du proc$d6 suivant 2°, d 
lequel on ajoute de la f arine de laitier au ciment serv 
la fabrication de la couche du pavfi destinSe & rSsister 
l'usure. 

R 6 a u si 6 sucoinbt. 



Un pavS de laitier, oompost d.^une couche possfedan 
graade foroe portaate et d'une couche poesfedant une gra 
resistance \ l'usure, dont la couche & graade force por 
consiste en matiereshabituellement employees pour des p 
de laitier, par exemple en un melange de laitier de hau 
fouraeau oristallin, broyS, duroissant dans des gaz ren 
de l f aoide carbonique, et de laitier de haut-fourneau g 
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dttroissant dans one solution alcaline, tandis que la oouche 
resistant a l'usure est constitute par uu melange de oiment 
et de fragments minexaux, en particulier de oiment de haut- 
fourneau et de fragments de laitier. 

»-» <* ^ 

put pom J. BEOE It C'« 
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